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Sauie galvanische Kupfeibader sind bekaimt, denen 
Kondensationsprodukte von Thiohamstoffen mit 
Acrolein oder mit einem Gemisch aus Acrolein und 
anderen Aldehyden zugesetzt wurden. Vomehmlich 
handelt es sich urn cyanidische Kupferbader. Auch 5 
hat man auBer diesen Kondensationsprodukten noch 
einen geeigneten — an sich bekannten — Grund- 
glanzer verwendet. Als solche Gnmdgl^nzer sind in 
anderem Zusammenhang Dithiocarbaminsaurederivate 
bekannt. lo 

Bei der Arbeit nach dem bekannten Verfahren 
werden mit zunehmendem Gehalt des Thiohamstoff- 
Acrolein-Kondensationsproduktes in der Kupfer- 
sulfatlosung die NiederscUage zunehmend uneiidieit- 
lidier, so dafi bei einem Gehalt von 2 g je Liter des 15 
Kondensationsproduktes keine voUst^dige Abschei- 
dung des Kupfers auf (]em Blech mehr stattfindet. Bei 
einem Gehalt von 7 g je Liter des Kondensations- 
produktes ist kaum noch eine elektrolytische Ab- 
scheidung des Kupfers auf dem Blech moglich. so 

Es wurde gefunden, daB wesentlich bessere ein- 
ebnende Kupferiiberziige in sauren galvanischen 
Badem hergestellt werden konnen, wenn sie Vor- 
kondensate von Thiohamstofformaldehyd als Ein- 
ebner — also einzigen Einebner — enthalten. Diese as 
sauren BSder werden weiter verbessert, wenn sie 
Grundglanzer vom Typ der Dithiocarbaminsaure- 
derivate enthalten. Es ergibt sich in einem weiten 
Mengenbereich von Kondensationsprodukten eine 
iiberraschend gJeichmSfiige gianzende Abscheidung 30 
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des Kupfers sowie ein beachtlicher Einebnungsgrad. 
Bei Stromdicht^ von 3 bis S A/dm^ werden besonders 
giinstige Werte fUr die Einebnung gefunden. Bei dem 
bekannten Verfahren ist bei der Verwendung von 
Thiohamstoff-Acrolein-Fonnaldehyd-Einebnungssub- 
stanz nicht selten eine Erhdhung der Rauhigkeit zu 
beobachten. 

Bei der Herstellung von Kondensationsprodukten 
soil die Temperatur nicht zu hoch gewahlt werden, 
da sonst Gefahr besteht, daB unlosliche Harze ent- 
stehen. Die optimalen Herstellungsbedingungen Degen 
bei etwa 110 bis 130° C. Dabei konnen je nach der 
Temperatur, Reaktionszeit und verwendeten Kataly- 
satoren folgende Anlagerungsprodukte entstehen: 



HO — CHj— NH — C — NH — CH2O 
S 

HN — CH2-N — CH2 — NH 

c=s c-s c = s 

I : 
NHg NHj NHa 



HjN — C — NHCHj 
S 



s 



1 



C— NHCHaOH 
S 



Die ausgezeichneten einebnenden Eigenschaften die eine oder mehrere 
der Thiohamstoffderivate entfalten sich nur im Zu- • 

sammenhang mit gewissen Grundglanzem, die allein, 50 =N — C — S — (CHgjn — X-Gruppen 

also fUr sich, keine Einebnung zeigen. 
Als Grundglanzer eignen sich alle Verbindungen, enthalten, beispielsweise Dithiocarbaminsaurederivate, 

309 667/S5 



1 152 863 



sowie alle heterocyklischen Stickstoffverbindungen, 
wie Pyridin, PyrinJwin, Triazin, Tetrazin, Pyrazol, 
Lnidazol, Triazol, Pyrrol, Chinolin, Cinnalin u.a. 
Verbindimgen, wo ein bzw. mehiere WasserstoflEatome 
amKohlenstofi durch das Radikal— S— (CH2)„X er- 
setzt sind. X bedeutet eine -OHg-, -COOH- oder 
eine andere wasserldsliche Gnippe mit unterschied- 
lichem Anioncharakter. Diese Gruppe braucht nicht 
unbedingt eine Endstellung in aliphatischer Seiten- 
kette einzunehmen. n kannzwischen 1 und 10 Kohlen- 
stofiatomen schwankeo, z. B. 

HC" "^CS-CHjCOCH 

i il 

HOOCHaCS — C. /CH 

Pyrazin-3,6-dithiogIykolsauie 

HC"^ X-S- CHa-CH-CHa 



Oder 



CHa-^CH-CHa-S- C^. XH 



OH 



OH 



3,5-Di-nierkapto-^j^ropaapyrazin. 

Beispiel 1 

Verkupfert man ein Eisenblech, das vorher mit 
O-ScUiS behandelt worden ist, in einem Bade fol- 
gender Zusammensetzung: 

210 g/1 CuSO^-SHgO, 
60g/l konzentrierter HgSO^, 
5 g/1 Mkylpolyglykolnetzer, 
0,3 g/1 Athyldithiocarbaminsaurepropylester, 
0,15 gfl HCL. 



mit 4A/dm2, 20° C, 30Minuten lang, so ist das 
Blech glanzend, jedoch sind die Schleifriefen nicht 
eingeebnct. 

Wiederholt man den Versuch mit obenerwahnter 
5 Badlosung unter Zugebe von 0,02 g/1 ThiohamstoS- 
Formaldehyd-Kondensat, so erMlt man unter gleichen 
Bedingungen einenhochgl^nzenden, etwa26|i starken 
Kupferniederschlag, bei welchem die Schleifriefen 
fast vollkommen eingeebnet sind. 

LO 

Beispiel 2 

Ein Messingblech, das vorher mit 0-Scheibe ge- 
schliffen worden ist, wurde bei 4A/dm\ 20° C, 
15 30 Nfinuten lang in einem Bade mit 

210 g/1 CuSO^-SH^O, 
60 g/1 konzentrierter HjSO^, 
5 g/1 Alkylpolylglykolnetzer, 
0,4 g/1 Pyrazin-3,5-dithioglykolsaure 
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behandelt. Der Kupferniederschlag war glanzend, 
aber ohne Einebnung. 

Durch Zugabe von 0,02 g/1 Thiohamstoff-Form- 
aldehyd-Kondensationsprodukt zu obenerwahnter 
95 Losung wird die Hnebnung beim bleibenden Glanz 
so gut, daB die 0-Schleifriefen bei 26 \l starker 
Kupferschicht nidit mehr zu edcennen sind. 
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PATBNTANSPROCHB: 

1, Saure Bader zur Herstellung von einebnen- 
den Kupferiiberziigen, dadurch gekennzdchne^ 
daB sie Vodcondensate von Thidiamstoff-Fonn- 
aldehyd als Einebner enthalten. 

2. Saure B^der nach Ansprudi 1, dadurch gD- 
kennzeichnet, dafi diese Grundglanzer vom 

der Dithiocarbaminsaurederivate enthalten. 



In Betracht gezogene Druckschriften: 
Deutsche Patentschrift Nr. 924489. 
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